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Actuellement les locaux habites sont frequeinment garnis 
de tapis ou d^autres revetements textiles pour le sol. Sur ce 
revetement de base sont placees, outre des meubles, generale- 
ment des carpettes de grande valeur ou d^autres tapis • 
5 Lorsque l^on marche 5 plusieurs reprises sur ces carpet- 

tes posSes sans etre attachSes, on constate' qu' elles modifient 
leur position d'origine ou, pour autant qu'elles ne soient pas 
retenues en partie par les meubles, donnent lieu § la forma- 
tion de plis. 

10 Lorsque les carpettes sont posies sur des etoffes dites 

a polls, le deplacement est particulierement intense. La cause 
du dgplacement reside dans la presence des boucles et fils 
faisant protuberance de la surface du revetement de base, les- 
quels lors de la marche sur la carpette sont tous inclines 
15 dans le meme sens. A cette occasion, la carpette posee sur le 
revetement glisse evidemment dans le meme sens . Apres la 
cessation de Inaction de la charge, les boucles et les fils 
du revetement se radressent, certes, lentement. Tputefois ils 
n'ont pas la force de faire retourner la carpette dans sa po- 
20 sition d'origine. La consequence de ce phinomene est une for- 
te formation de plis, laquelle non seulement occasionne un 
travail superflu et un aspect peu esthetique, mais qui consti- 
tue Sgalement une source de dangers, lorsqu'on continue S 
marcher sur la carpette. 
25 On a dija essaye d'eviter ce deplacement par le fait de 

placer une couche en caoutchouc mousse entre la carpette et le 
revetement de base. Lors de 1* utilisation, de couches en caout- 
chouc mousse suffisamment epaisses, le deplacement est certes 
evite, mais cette mesure implique de nombreux inconvenient s . 
30 La combinaison etoffe a polls - couche intermediaire en caout- 
chouc mousse - carpette est, S cause de l*§paisseur de la 
couche intermgdiaire, d*un aspect peu agreable, et les bords 
de la carpette ne se placent pas de mani&re nette et lisse. Le 
pied s^enfonce S un degrg trop fort, et la s^curite de la mar- 
35 Che est fortement entravee. Au siirplus, le caractere textile 

agreable des carpettes est compl§tement annihili ^ cause de la 
presence de cette couche intermediaire, et les pas produisent 
un bruit similaire S celui qui est produit lorsqu'on marche 
sur une natte pour I'exercice de sports. 
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II a ete constat^ que le dgplacement des carpettes sur des 
reveteraents en etoffe § polls peut, avec suppression de tous 
ces inconvenients etre gvite par le fait que I'on utilise comme 
couche intermediaire une itoffe non tissee, laquelle grtce a 
des mesures adequates n'est lige qu'a un degre tel que la cou- 
che exterieure superieure et infgrieure peuvent encore etre 
bien^glissies I'une par rapport S 1 'autre. Dans ce cas, ce qui 
est etonnant, I'gpaisseur du materiau, laquelle est d'une impor- 
tance primordiale lors de I'emploi de caoutchouc mousse, ne joue 
pas de role nbfcable. 

Une telle etoffe non tissee peut par exemple etre fabriquSe 
de la jnaniere suivante : 

Des fibres d'acgtate, 3 den/40 mm sont pulvgrisees avec un 
plastifiant, par exemple du PLASTOMOLL BHB (marque dgposee) 
(butylamide d'acide benzgnesulfonique) S un degrg tel qu'une au- 
gmentation de poids de 15 % se produit. Ensuite on carde pour 
former une nappe de fibres entremelges de 100 g/cm^. Sur cette 
nappe cardge on applique, soit par pulverisation, soit par la 
mgthode de mousse en surface, 10 g/m^ de liant en mousse, par 
exemple du Hycar 1571 (marque deposge), et on seche ensuite a 
la temperature de lHQoc, ce qui produit I'adhgsion mutuelle des 
fibres d' acetate plastifiees. 

De preference on appose sur la surface lisse S consolida- 
tion superficielle un grand nombre de petites ventouses de 
chlorure de polyvinyle mousse, qui g leur tour empechent le 
glissement de la carpette ou similaire sur la couche intermg- 
diaire. Avant 1 'impression, le matgriau peut encore etre calan- 
dre a froid ou S chaud, ce qui permet d'en controler I'gpais- 
seur. 

Un materiau de cette nature a une hauteur de 1 3 2 mm. 
Lorsque ce materiau est placg entre la carpette et le revete- 
ment du sol, en etoffe § polls, 11 ne se produit plus de glis- 
sement. La face avec les petites ventouses en chlorure de poly- 
vinyle appliquges par impression doit etre en contact avec la 
face infgrieure de la carpette, tandis que la face fibreuse 
faiblement liee s'ancre dans le poil du revetement de base. 
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REVINDICATIONS 

1.- Couche interraediaire destinee a empecher le glissement 
des carpettes et similaires, constituee par une etoffe non tis- 
see, dont les couches superieure et infgrieure peuvent etre • 
glissees I'une par rapport a 1* autre. 
5 2*- Couche intermediaire suivant la revendication 1, ca- 

racterisee en ce que la face exterieure est consolid§e a un 
degre plus intense. 

3." Couche intermSdiaire suivant les revendi cat ions 1 et 
2, caracterisee en ce qu'une face presente un grand nombre de 
10 petites ventouses en chlorure de polyvinyle. 
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